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Mischunaen von ReaktMarbstoffen und deren Verwendunq 

Die voriiegende Erfindung betrifit Mischungen von Rraktivfiarbstoffen, die zum Farben Oder 
Bedrucken von stickstofVhatfigen Oder hydroxygmppenhaltlgen Fasennaterialien geeignet 
sind und dabei Farbungen Oder Drucke mit guten Aligemeineditheiten ergeben. 

5 

Die Praxis des Fdrbens liat In neuerer Zeit zu erhShfen Anforderungen an die Qualitat der 
Farbungen und die WirlschaflUichkeit des Farbeprozesses gefuhrt Infblge dessen besteht 
wetterhin ein Bedarf nach neuen, leiclit zugdngltohen Farbereizusammensetzungen, welcine 
gute Eigenschaflen, insbesondere In Bezug auf die Applikation. aulwelsen. 

10 

FQr das Firben werden heute Reakth/farbstoffe gefordert, die beispielsweise eine 
ausreichende Substantivltat haben und die zugleich eine gute Auswasclibarkeit der nicht 
fixierten Antelle aufweisen. Sie sollen femer eine gute farberische Ausbeute aufweisen und 
eine hohe Reaktivitat besHzen, wobei insbesondere Farbungen mit hohen Fixiergraden 
15 geliefert werden sollen. In vielen Fallen ist das Aufbauverhalten von Reaktivfarbstoffen 

unzuieichend. um die gestelKen Anforderungen zu erfullen, insbesondere beim Farben sehr 
tiefer Nuanoen. 

Der voriiegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugainde, neue Mischungen von 
20 ReakOvfarbstoffen bereitzustellen, die sich in besonderer Weise fur das Farben und 

Bedrucken von Fasermateriallen eignen, und die oben charakterisierten Qualitaten in liohenn 
Masse besitzen. Sie sollen femer Farbungen mit guten Allgemelnechtheiten. beispielsweise 
Licht- und Nassechtheiten. ergeben. 

25 Gegenstand der voriiegenden Erfindung sind daher Farbstoffimischungen, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie 
mindestens einen Farbstoff der Formel 
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zusammen mit mindestens einem Farbstoffder Formel 




5 enthalten, worin 

Ri und R2 unabhangig voneinander jeweils Wasserstoff Oder gegebenenfails substituiertes 
Ci-Cs-AlkyI bedeuten, 

(R3)(K3 und (R4)o^ unabhangig voneinander jeweils fur 0 bis 3 gieiche Oder voneinander 
verschiedene Substituenten aus der Gruppe Halogen, Ci-C4-Alkyl, Ci-C4-Allcoxy, Carboxy 
10 und Sulfo stehen. 

Di und D2 unabhangig voneinander jeweils den Rest einer Diazolcomponente der Benzol- 
oder Naphthalinreihe bedeuten, 

r und s unabhangig voneinander jeweils die Zahi 0 oder 1 sind. und die Summe aus r -1- s die 
Zahl 1 oder2ist, 

15 Yi und Y2 unabhangig voneinander jeweils ein liaserrealcljver Rest der Forme! 
-SOz-Z 

-NH-C»-(CH2)m-S02-Z 
-CONH-(CH2)n-S02-Z 
20 -NH-CO-CH(Hal)-CH2-Hal 
-NH-CO-C(Hal)=CH2 

X 

sind, worin 

X Halogen, T unabhangig die Bedeutung von X hat, fur einen nicht-faserrealctiven 
25 Substituenten oder fur einen faserreaictiven Rest der Formel 



(3a). 
(3b). 
(3c). 
(3d). 

(3e) Oder 



(3f) 
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-NH-{CH2)2^0r-Z (4a), 



-NH-(CH2)2^-(CH2)2^0?-Z (4b), 



(S03H 



(S03H)o.i 

(4d) Oder 

CO-NH-(CH2)a^-S02-Z 




— NH— ^ ^ (4e) 
'NH-CO-Q 

steht, 

fQr 0 bte 2 gleiche Oder vonelnander verschiedene Substituenten aus der Gruppe 
10 Halogen, Ci-C4-Alkyl. Ci-C4'-Alkaxy und Sulfb steht, 

Z Vinyl Oder einen Rest -CH2-CH2-U bedeutet und U eine altalisch abspaltbare Gruppe ist, 

Q fijr eine Gruppe -CH(HalH^2-Hal Oder -C(Hal)=CH2 steht, 

m und n unabhangig vonelnander die ZaH 2, 3 Oder 4 sind, und 

Hal Halogen ist, wobei 
15 mindestens einer der Reste Yi und Y2 einen Rest der Formel (3f) bedeutet 

Im Rest der Formel (4c) bedeuten Me den Methyirest und Et den Ethyirest. Die genannten 
Reste kommen, neben WasserstofT, als Substituenten am Sticlcstofiatom in Betracht 

20 Als Ci-Cs-Alkyl kommen fur Ri und unabhangig voneinander z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, 
Isopropyl, Butyl, sek.-Butyl, tert-Butyl, Isobutyl, n-Pentyl, n-Hexyl, n-Heptyl Oder n-Octyl in 
Betracht. Interessant ist ein Ci-C4-Alkylrest Die genannten Alkylreste kfinnen unsubstituiert 
Oder Z.B. durch Hydroxy, Sulfo, Sullato, Cyano, Carbo)^, Ci-C4-Alkoxy Oder Phenyl, 
vorzugsweise Hydroxy, SuHato, CrC4-Alkoxy Oder Phenyl, substituiert sein. Bevorzugt sind 

25 die entsprechenden unsubstituierten Reste. 
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Als Ci-C^-Alkyl kommen fur R^, Ra und Rr unabhangig voneinander z.B. Methyl. Ethyl, n- 
Propyl, Isopropyl, n-Butyl, sek.-Butyl, teit-Butyl Oder Isobutyl, vorzugsweise Methyl oder 
Ethyl und Insbesondere Methyl, in Betracht. 

5 Als Ci-C4-AlkQ)cy kommen fur R3, R4 und R5 unabhangig vonefnander z,B. Methoxy, Ethoxy, 
n-Propoxy, Isopropoxy, n-Butoxy Oder tsobutoxy, vorzugsweise Methoxy oder Ethoxy und 
Insbesondere Methoxy, In Betracht 

Als Halogen kommen fur R3, R4 und Rs unabhangig voneinander z.B. Fluor, Chloroder 
10 Brom, vorzugsweise Chlor oder Brom und insbesondere Chlor, in Betracht. 

Bevorzugt bedeutet einer der Reste Ri oder R2 Wasserstoff und der andere bedeutet einen 
der zuvor genannten, gegebenenfalls substituierten Ci-Cs-Alkylreste. 

1 5 Besonders bevorzugt sind Ri und R2 Wasserstoff. 

Bevorzugt stehen (R3)(w und (Ra)^ unabhangig voneinander jeweils fur 0 bis 3 gleiche oder 
voneinander verschiedene Substituenten aus der Gruppe Ci-C4-Alkyl, Ci-C4-Alkoxy und 
Sulfo. 

20 

Bevorzugt steht (R6)o.2 fur 0 bis 2 gleiche oder voneinander verschiedene Substituenten aus 
der Gruppe CrC4-Alkyl, Ci-C4-Alkoxy und Sulfo, insbesondere Methyl, Methoxy und Sulfo. 

Besonders bevorzugt ist R5 Wasserstoff. 

25 

Die Reste Di und D2 in den erfindungsgemassen Farbstoffmischungen konnen die fur 
Azofarbstoffe ubiichen Substituenten enthalten. 

Aus der Reihe der Substituenten seien beispielhaft genannt: Alkylgruppen mit 1 bis 12 
30 Kohlenstoffatomen, insbesondere 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, wie Methyl, Aethyl, n- oder Iso- 
Propyl, Oder n-, iso-, sec- oder tert.-Butyl, Alkoxygruppen mIt 1 bis 8 Kohlenstoflatomen, 
insbesondere 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, wie Methoxy, Aethoxy, n- oder iso-Propoxy, oder 
n-, iso-, sec- oder tert.-Butoxy, im Alkylteil z.B. durch Hydroxy, Ci-C4-Alkoxy oder Sulfiato 
substituiertes Ci-C4-Alkoxy wie z.B. 2-Hydroxyethoxy, 3-Hydroxypropoxy, 2-Sulfatoethoxy, 
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2-Methoxyethoxy oder 2-Ethoxyethoxy, Alkanoylaminognjppen mit 2 bis 8 Kohlenstoff- 
atomen, insbesondere Cz-CA-Alkanoylamlnogaippen wie Acetylamino oder Propionylamino, 
Benzoylamino oder C2-C4-Alkoxycarbonylaminogruppen wie Methoxycarbonylamino oder 
Ethoxycarbonylamino, Amino, gegebenenfialls im Alkylteil z.B. durch Hydroxy, Sulfo, Sulfato 
5 Oder Ci-C4-Alkoxy substituiertes N-Mono- oder N,N-Di-Ci-C4-Alicylamino, z.B. Methylamino, 
Ethylamino, N,N-Dimethyl- oder N,N-Diethylamino, SuHbmethylamino, p-Hydroxyethylamino, 
N,N-Di-(^hydroxyethylam!no), N-^utfatoethylamino, gegebenenfalls im Phenylteil durch 
Methyl, Methoxy, Halogen oder Sulfo substituiertes Phenylamino, gegebenenfalis im Alkylteii 
durch Hydroxy, Suifb oder SuHato oder im Phenytteil geget)enenfalls durch Methyl, Methoxy, 

10 Halogen oder Sulfo substituiertes N-Ci-C4-Alkyl-N-phenylaminb, z.B: N-Methyl-N- 

phenylamino, N-Ethyl-N-phenylamIno, N-|5-Hydroxyethyl-N-phenylam!no oder N-P-Sulfoethyl- 
N-phenylamlno, gegebenenfalis durch Sulfo substituiertes Naphthylamino, Alkanoylgruppen 
mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen, insbesondere 2 bis 4 KohtenstofEatomen, z.B. Acetyl oder 
Proplonyl, Benzoyl, Alkoxycarbonyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkoxyrest, wie 

15 Methoxycarbonyl oder Ethoxycarbonyl, Aikylsulfonyl mit 1 bis 4 Kohlenstoflatomen, wie 
Methylsulfonyl oder Ethylsulfonyl, Phenyl- oder Naphthylsulfonyl, Trifluormethyi, Nitro, 
Cyano, Hydroxy, Halogen, wie Fluor, Chlor oder Brom, Carbamoyl, N-Ci-C4-Alkylcarbamoyl, 
wie N-MethylcarbamoyI oder N-EthylcarbamoyI, SulfamoyI, N-Ci-C4-AlkyIsulfamoyl wie N- 
Methyisulfemoyl, N-EthylsulfamoyI, N-Propylsulfamoyl, N-lsopropylsuIfamoyI oder N- 

20 ButylsuHamoyI, N-(p-Hydroxyethyl)-suIfamoyl, N.N-Di-(P-hydroxyethyl)-sulfamoyl, N- 
Phen^sulfamoyl, Ureido, Carboxy, Sulfomethyl, Sulfo oder Sulfate sowie faserreaktive 
Reste. Die Alkylreste konnen zudem durch Sauerstoff (-0-) oder eine Aminogruppe (-NH-, 
-N(Ci-C4-Alkyl)-)unterbrochen seln. 

25 In einer interessanten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erflndung tragt mindestens einer 
der Reste Di und D2 mindestens eine faserreaktive Gruppe. > 

In einer weiteren interessanten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung tragen die 
Reste Di und D2 jeweils mindestens eine faserreaktive Gruppe. 

30 

Unter faserreakOven Resten sind solche zu verstehen, die mit den Hydroxygruppen der 
Cellulose, den Amino-, Carboxy-, Hydroxy- und Thiolgruppen bei Wolle und Seide, oder mit 
den Amino- und eventuell Carboxygruppen von synthetischen Polyamiden unter Bildung 
kovalenter chemischer Bindungen zu reagieren vermogen. Die faserreakUven Reste sind in 
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der Reqel direWt Oder uber ein Bmckenqried an den Farbstoffrest pebunden. Geeiqnete 
faserreaktive Reste sind belspielsweise solche, die mindestens einen abspaltbaren 
Substituenten an einem aliphatischen, aromatischen Oder heterocydischen Rest enthalten 
Oder worin die genannten Reste einen zur ReakUon mit dem Fasermaterial geeigneten Rest. 
5 wie Z.B. einen VInylrest enthalten. 

Solche faserreaktlven Reste sind an sich bekannt und in grosser Zahl beschrieben z.B, in 
Venkataraman "The Chemistry of Synthetic Dyes" Band 6, Seiten 1-209, Academic Press, 
New York, London 1972 oder der US-A-5,684,138. 

10 

Bevorzugt bedeuten Di und D2 unabhangig voneinander jeweils einen Rest der Formel 



15 worin 

(Re)^ fur 0 bis 3 gleiche oder voneinander verschiedene Substituenten aus der Gruppe 
Halogen, Ci-C4-A!kyl, Ci-C4-Alkoxy, Carboxy, Nitro und Sulfo, insbesondere Halogen, C1-C4- 
Alkyl, CrC4-Alkoxy und Sulfo, steht, und 

Y3 fur einen Rest der oben genannten Formel (3a), (3b), (3c), (3d), (3e) oder (3f) steht. 

20 

X in dem feserreaktiven Rest der Formel (3f) ist z.B. Fluor, Chlor oder Brom, vorzugswelse 
Fluor Oder Chlor und insbesondere Chlor. 

T steht bevorzugt fur einen nicht-faseneaktiven Substituenten oder fur einen faserreaktiven 
25 Rest der Formel (4a), (4b), (4c), (4d) oder (4e) und insbesondere fur einen faserreaktlven 
Rest der Formel (4a), (4b), (4c). (4d) oder (4e). 

Steht T fur einen nicht-faserreaktlven Substituenten, so kann dieser beispielsweise Hydroxy; 
Ci-C4-Alkoxy; gegebenenfalls durch z.B. Hydroxy, Carboxy oder Sulfo substitulertes CrC4- 
30 Alkylthio; Amino; ein- oder zweifach durch d-Ca-Aikyl substituiertes Amino, wobei das Alky! 
gegebenenfalls durch z.B. Sulfo, Sulfate, Hydroxy, Cwboyy oder Phenyl, insbesondere 




(5), 
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durch Sulfo Oder Hydroxy, weitersubstituiert ist und ein- Oder mehrfach durch den Rest -O- 
unterbioc^en sein kann; Cydohej^amino; Morphollno; N-Ci-C4-Alkyl-N-phenylamino oder 
Phenylamino oder Naphthylamino, wobei das Phenyl oder Naphthyl gegebenenfialls dutch 
z-B. Ci-C4-Alkyl. Ci-C4-Alkoxy, Carboxy. Sulfo oder Halogen substitiiiert ist, bedeuten. 

5 

Belsptele fQr geeignete nicht-feserreaktive Substituenten T slnd Amino, Methylamino, 
Ethylamino, p-Hydroxyethylamino. N-Methyl-N-P-Hydroxyethylamino, N-Ethyl-N-p- 
Hydroxyethylamlno, N,N-Di-p-Hydio)^thylamlno, p-SuMbethylamino, Cydohexylamino, 
Moiphollno. 2-, 3- oder 4-Chlorphenylamino, 2-, 3- oder 4-Methylphenylamino, 2-. 3- oder 4- 
1 0 Methoxyphenylamlno. 2-, 3- oder 4-SuIfophenylamino, Disulfophenylamino. 2-, 3- oder 4- 
Carboxyphenylamlno, 1-oder2-NaphthyIamino, 1-Sulfo-2-naphthylamino, 4,8-DisuIfo-2- 
naphthylamino. N-Ethyl-N-phenyiamino. N-Methyi-N-phenyiamino. Meth(»^, Ethoxy, n-oder 
Iso-Propo)^ sowie Hydn»^. 

15 Als nksht-feserrealctiver Substituent hat T vorzugsweise die Bedeutung Ci-C4-Alkoxy, 

gegebenenlalls durch Hydroxy, Carboxy oder Sulfo substituiertes Ci-C4-Alkylthio. Hydroxy, 
Amino, gegebenenfalls im AikyKeil durch Hydroxy, Sulfato oder Sulfo substituiertes N-Mono- 
oder N,N-Di-Ci-C4-Alkylamlno, Morpholino, gegebenenfells im Phenylring durch Sulfo, 
Carboxy, Acetylamino, Chlor, Methyl oder Methoxy substituiertes Phenylamino oder 

20 gegebenenfalls in gleicher Weise substituiertes |vj-Ci-C4-AlkyI-N-phenylamino, worin das 
AlkyI gegebenenfalls durch Hydroxy, Sulfo oder Sulfato substituiert ist oder gegebenenfalls 
durch 1 bis 3 SuHbgnjppen substituiertes isiaphthylamino. 

Besonders bevorzugte nicht-faserreaktlve Substituenten T slnd Amino, N-Methylamino, 
25 N-Ethylamino, N-p-Hydroxyethylamino, N-Methyl-N-|3-HydroxyethyIamino, N-Ethyl-N-^ 

Hydraxyetiiylamlno, N,N-Di-p-Hydroxyethylamino, p-Sulfoethylamino, Morpholino, 2-, 3- Oder 
4-CarbQxyphenylamino. 2-, 3- oder4-SuIfophenylamino oder N-Ci-C4-Alkyi-N-phenyiamino. 

im Fall derfoseneaktiven Reste T der Formein (4a) und (4b) ist Z bevorzugt p-Chlorethyl. Im 
30 Fall der laseneaktiven Rests T der Formein (4c) und (4d) tet Z bevoizugt Vinyl oder p- 
Sulfatoethyl. 

Steht T IQr einen faserreakUven Rest, so ist T vorzugsweise ein Rest der Formel (4c) Oder 
(4d) und Insbesondere der Formel (4c). 
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Hal in den faserreaktiven Resten der Formein (3d). (3e) und (4e) steht bevorzugt fur Chlor 
Oder Brom, insbesondere Brom. 

5 Als Abgangsgnippe U kommt z.B. -CI. -Br, -F, -OSO3H, -SSO3H, -OCO-CH3, -OPO3H2, 

-OCO-CeHs, -0S02-Ci-C4-Allcyl Oder -OS02-N(CrC4-Alkyl)2 in Betracht. Bevorzugt ist U eine 
Gmppe der Forniel -CI, -OSO3H, -SSO3H, -OCO-CH3, -OCO-CeHs Oder -OPO3H2, 
insbesondere -Ci oder -OSO3H und besonders bevorzugt -OSO3H. 

10 Beispiele fur geeignete Reste Z sind dementsprechend Vinyl, p-Brom- oder ^-Chlorethyl, 
p-Acetoxyethyl, p-Benzoyfoxyethyl, p-Phosphatoethyl, p-Sulfiatoethyl und p-Thiosulfatoethyl. 
Z steht bevorzugt fur Vinyl, p-Chlorethyi oder p-Sulfatoethyl. 

Besonders bevorzugt sind Di und D2 unabhgngig voneinander Jewells ein Rest der Formel 

15 




SOgH 




(5e) , 



vorzugsweise der Forme! (5a), (5b) Oder (5e), worin 

(Rea)(M fiir 0 bis 2 gleiche oder voneinander verschiedene Substituenten aus der Gruppe 
Halogen. Ci-C4rAlkyl. Ci-C4nAIkoxy und Sulfb, insbesondere Methyl. Methoxy und Sulfo, 
steht. 

Yaa fQr a,P-DlbrompropionylamlriO'octer orBromaoyloylamlno. 
m die Zahi 2 Oder 3, insbesondere 3, 
n die Zahl 2 oder 3, insbesondere 2. und 

Zi. Zz, Z3 und Z4 unabliSngIg voneinander Vinyl. p-Chlorethyi Oder p^SuHatoethyl bedeuten. 

Zi und Z2 sind bevorzugt unabhangig voneinando" \Anyl Oder p-Sulliatoethyl. 

Z3 ist bevoizugt p-Chlorsthyi oder p-SuHatoetliyl, insbesondere p-Chlorsthyl. 

Z4 ist bevorzugt p-Chlorethyi oder p-Sulfiatoethyl. insbesondere p-Sulfetoethyl. 

Bevorzugt sind r und s jeweils die Zahl 1 und die Summe aus r + s die Zahl 2. 

Bevoizugt sind die Farbstofiie der Fonmei (1), worin 
Ri und R2 Wasserstoff, und 

Di und Dz unabh§ngig voneinander jeweils einen Rest der Formel (5a). (5b), (5c), (5d) oder 
(5e). vorzugsweise der Formel (5a), (5b) oder (5e) und insbesondere der Formei (5a). 
bedeuten. 

Die Reste Di und D2 In den Fart>8toffi9n der Formel (1) sind identisch oder nicht identisch. 
vorzugsweise nicht identisdi. 

Besonders bevorzugt sind die Farbstoffe der Formel (1). worin 
Ri und R2 Wasserstoff sind. 
Di ein Rest der Fonmel 
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(5aa) und 



D2 ein Rest der Formel 



(5ab) 



SO3H 



bedeuten, worin 

5 Rsa und Reb unabhangig voneinander jeweils Methyl oder Methoxy bedeuten. und 

Zia und Zib unabhangig voneinander jeweils Vinyl, p-Chlorethyl oder p-Suliatoethyl sind. 

Als Farbstoff der Formel (1) kommt auch eine Farbstoffmischung in Betracht, die 
mindestens eine Verbindung der Formein (1a) und (lb) 



10 



OH 




(la) und 



N=N — D2 




(1b) 



N = N — 



zusammen mit mindestens ein^ Verbindung der Formein (1c) und (Id) 



15 
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D,— N = N — (^^[^ 



HO3S 




N = N-D^ 



(1c) und 



□2— N=N — f^y^ 



H03S 




N=N — Da 



(Id) 



enthalt. worin 
5 Di und D2 nicht identisch sind, und 

Ri, Di und D2 die oben angegebenen Bedeutungen und Bevoizugungen haben. 

Bevofzugt sind die Farbstoffe der Formel (2), worin 

(R3)(V3 und (R4)o^die oben angegebenen Bedeutungen und Bevorzugungen haben, 
10 r und s Jewells die Zaiil 1 und die Summe aus r -•- s die Zaiil 2 ist. und . 

einer derfaserreaktiven Reste Yi und Y2 ein Rest der Formei (3a). (3b), (3c), (3d) Oder (3e) 
ist, und der andere der faserrealctiven Reste Yi und ¥2 einen Rest der Formel (30 bedeutet, 
inbesondere bedeutet Yi einen Rest der Formel (3f) und Y2 steht fOr einen Rest der Formel ■ 
(3a), (3b), (3c). (3d) Oder (3e), ganz besonders (3a). wobei fQr die faserreaktiven Reste der 
15 Form^n (3a), (3b), (3c), (3d), (3e) und (30 die oben angegebenen Bedeutungen und 
Bevorzugungen gelten. 

Besonders bevorzugt ais Farbstoff der Form^ (2) ist ein Farbstoff der Formel 




OH NHj 



20 



(^3)0-2 



if-(R4). 



^0-2 



{2a). 



worin 



-12- 



(RqV.o und (R>. Vo unabhangig voneinander fur 0 bis 2 glelche Oder voneinander 
verschiedene Substftuenten ausgewahit aus der Gruppe Ci-C4-Alkyl, Ci-C4-Alkoxy und Sulfo, 
insbesondere Methyl, Methoxy und Sulfo, stehen, und 

einer derfeserreaktiven Reste Yi und Ya ein Rest der Forme! (3a), (3b), (3c), (3d) oder (3e) 
5 ist, und der andere der faserreaktiven Reste Yi und Ya einen Rest der Formel (3f) bedeutet, 
Inbesondere bedeutet Yi einen Rest der Formel (30 und Y2 steht fiir eInen Rest der Formel 
(3a). (3b), (3c), (3d) oder (3e), ganz besonders (3a), wobel fiir die faserreaktiven Reste der 
Formeln (3a), (3b), (3c), (3d), (3e) und (3f) die oben angegebenen Bedeutungen und 
Bevorzugungen gelten. 
10 " 

Ganz t)esonders bevorzugt als Reaktivfarbstoff der Formel (2) ist ein FarbstofF der Formel 




(2aa). 



worin 

15 X Halogen, insbesondere Chlor, ist, und 

Z5 und Zb unabhangig voneinander jeweils die oben fur Z angegebene Bedeutung und 
Bevorzugung haben und vorzugsweise fur Vinyl oder |3-Sulfatoethyl stehen. 

Die ReakBvfarbstoffe der Formeln (1) und (2) in den erfindungsgemassen 
20 Farbstoffmisc^ungen enthalten Sulfogmppen, welche jeweils entweder in Form der freien 
Sulfosaure oder vorajgsweise als deren Salz, z.B. als Natrium-, Lithium-, Kalium-, 
Ammoniumsalz oder als Salz eines organischen Amins, z.B. als Triethanolammoniumsalz, 
vorliegen. 

25 Die Reaktivfarbstoffe der Formeln (1) und (2) und somit auch die Farbstoffgemische konnen 
weitere Zusatze, z.B. Kochsalz oder Dextrin, enthalten. 

Die Farbstoffe der Formeln (1) und (2) liegen in dem erfindungsgemassen Farbstoffgemisch 
in einem Gewichtsverhaltnis von z.B. 1:99 bis 99:1, vorzugsweise 5:95 bis 95:5 und 
30 insbesondere 1 0:90 bis 90: 1 0, vor. 
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Die Farbstoffe der Formeln (1 ) und (2) sind bel^nnt Oder konnen nach an sich bekannten 
Verfahren hergestellt werden. Farbstoffe der Formel (1) sowie Mischungen der Farbstoffe 
der Formeln (1a), (1b), (1c) und (Id) sind z.B. in der WO-A-00/06652 ofTenbart Farbstoffe 
der Fonnel (2) werden z.B. In der US-A-4 622 390 beschrieben. 

5 

Die erfindungsgemassen Farbstoffgemische konnen z.B. durch Mischen der Einzelfarbstoffe 
heigestellt werden. Dieser Mischprozess erfolgt z.B. in geeigneten MQhIen, z.B: Kugel- Oder 
StiftmQhIen, sowie in Knetem Oder Mixem. 

10 Gegebenenfells konnen die erfindungsgemassen Farbstoffmischungen weitere HUfsmittel 
enthalten, die belspielsweise die Handliabung verbessem oder die Lagerstabilitat ertiSheh, 
wie Z.B. Puffer. Dispeigatoren oder Entstauber. Solche Hilfsmittel sind dem Fadimann 
bekannt 

15 Die erfindungsgemassen Farbstoffmischungen eignen sich zum Farben und Bedrucken der 
verschiedensten l\^aterialien, insbesondere hydroxylgmppenhaltigen oder stickstoffhaltigen 
Fasermaterialien. Beispiele sind Papier, Seide, Leder, Wolle, Poiyamidfasem und 
Polyurethane sowie insbesondere cellulosehaltige Fasermaterialien aller Art. Solche 
Fasermaterialien sind belspielsweise die naturiiche Cellulosefaser, wie Baumwolle, Leinen 

20 und IHanf, sowie Zellstoff und regenerierte Cellulose. Die erfindungsgemassen 

Fart>stofFmischungen sind auch zum Farben oder Bedrucken von hydroxylgmppenhaltigen 
Fasern geeignet, die in Mischgeweben enthalten sind, z.B. von Gemischen aus Baumwolle 
mit Polyesterfasem oder Polyamidfasern. 

25 Einen weiteren Gegenstand der voriiegenden Erfindung stellt somit die Verwendung der 
erfindungsgemassen Farbstoffmischungen zum Farben oder Bedrucken von 
hydroxytgruppenhaltigen oder stickstoffhaltigen, insbesondere cellulosehaltigen 
Fasermaterialien dar. 

30 Die erfindungsgemassen Farbstoffmischungen lessen sich auf verschiedene Weise auf das 
Fasermateriai appltzieren und auf der Faser fixieren, insbesondere in. Form von wassrigen 
Farbstoffiosungen und -druckpasten. Sie eignen sich sowohl fur das Ausziehverfahren als 
auch zum Farben nach dem Foulardverfahren, konnen bei niedrigen Farbetemperaturen 
eingesetzt werden und erfordem bei Pad-Steam-Verfahren nur kurze Dampfeeiten. Das 
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Aufbauverhalten ist sehr out die Fixiergrade sind hoch, und die nicht fisderten Anteile konnen 
leicht ausgewaschen werden, wobei die Differenz zwischen Ausziehgrad und Fbciergrad 
bemerkenswert Weln, d.h. der Seifveriust sehr gering Ist. Die erfindungsgemassen 
Farbstoffmischungen eignen sich auch zum Druck, vor allem auf Baumwolle, ebenso aber 
5 auch zum Bedrucken von sHctetoifhaltigen Fasern. z.B. von Wolle, Seide Oder Wolle 
enthaltenden Mischgeweben. 

Die mitden erfindungsgemassen Farbstoffmischungen hergestellten Farbungen und Daicke 
sind sehr gut reproduzierbar, besitzen eine hohe Farbstarke und eine hohe Faser-FarbstofT- 
10 Bindungsstabilltat sowohl in saurem als auch in alkalischem Bereich, weiterhin eine gute 
Lichtechthert und sehr gute Nassechtheitseigenschaften, wie Wasch-, Wasser-, Seewasser-, 
Oberfarbe- und Schweissechtheiten. Es werden faser- und flachenegale Farbungen erhalten. 

Die erfindungsgemassen Farbstoffmischungen eigenen sich auch ais Farbmittel fiir die 
15 Verwendung in Aufzeichnungssystemen, Seiche Aufzeichnungssysteme sind z.B. 

handelsiibliche Tintenstrahldrucker fur den Papier- oder Textildaick, oder Schreibgerate wie 
Fullfederhalter oder Kugelschreiber und insbesondere Tintenstrahldrucker. Hierzu wird die 
erfindungsgemasse Farbstoffimischung zunachst In eine fur die Verwendung in 
Aufzeichnungssystemen geeignete Form gebracht Eine geeignete Form steIltz.B. eine 
20 wassrige Tinte dar, die die erfindungsgemasse Farbstoffmischung als Farbmittel enthalt. Die 
TInten konnen in ubiicher Weise durch !\/lischen der einzelnen Bestandteile in der 
gewunschten l\4enge Wasser hergestellt werden. 

Als Substrate kommen die oben genannten hydroxylgruppenhaltigen oder stickstoffhaltigen 
25 Fasermaterialien. insbesondere cellulosehaltige Fasermateriaiien, in Betracht. 

Die in den wassrigen Tinten verwendeten Farbstoffe sollten vorzugsweise saizarm sein, d.h. 
einen Gesamtgehalt an Salzen von weniger als 0,5 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der 
Farbstoffe, enthalten. Farbstoffe, die, bedingt durch ihre Herstellung und/oderdle 
30 nachtragliche Zugabe von Coupagemittein grossere Salzgehalte aulweisen, konnen z.B. 
durch l\^embrantrennverfahren, wie Ultrafiltration. Umkehrosmose oder Dialyse. entsalzt 
werden. 
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Die Tlnten enthalten bevorzugt einen Gesam^ehalt an FarbstolTen von 1 bis 35 Gew.-%, 
insbesondere 1 bis 30 Gew.-% und vorzugsweise 1 bis 20 Gew.-%. bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Tinte. Als untere Grenze ist hierbei eine Grenze von 1 .5 Gew.-%, 
vorzugsweise 2 Gew.-% und insbesondere 3 Gew.-%, bevorzugt . . : 

5 

Die Tinten konnen mit Wasser mischbare organische Ldsungsmittel enthalten, 
beispielsweise Ci-C4-AII(ohole, wie z.B. Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, 
n-Butanol, sec-Butanol, tert.-Butanol Oder Isobutanoi; Amide, wie z.B. Dimethytformannid 
Oder Dimethylacetamid; Ketone Oder Ketonalkohole, wie z.B. Aceton, Diacetonalkohol; Ether 

10 wie Z.B. Tetrahydrofuran Oder Dioxan; StickstofF enthaitende heteroc^dische Verbindungen, 
wiez.B. N-Methyl-2-pyrrolidon Oder 1,3-Dimethyl-2-imidazolidon, Polyalkylenglykole, wie z.B. 
Polyethyienglykol, Oder Polypropylenglykoi: Cz-Ce-Alkylenglykole und Thioglykole, wie z.B. 
Ethylenglykol, Propylenglykol, Butylenglykol, Triethyienglykol, Thiodiglykol, Hexylenglykor - 
und Diethylenglykol; weitere Poiyole, wiez.B. Glycerin Oder 1,2,6-He^ntriol; und C1-C4- 

15 Alkylether von mehrwertigen Alkoholen, wie z.B. 2-Methoxyethanol, 

2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanoi, 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]-. 
ethanol Oder 2-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy]ethanol; bevorzugt N-Methyl-2-pyrrolidon, 
Diethylenglykol, Glycerin oder insbesondere 1,2-Propylenglykoi, ublicherweise in einer 
Menge von 2 bis 30 Gew.-%, insbesondere 5 bis 30 Gew.-% und vorzugsweise 10 bis 25 

20 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Tinte. 

Weiterhin konnen die Tinten noch LosungsvermitUer, wie z.B. £-Caprolactam, enthalten. 

Die Tinten konnen, u.a. zwecks Einstellung der Viskositat, Verdickungsmittel naturiicher oder 
25 synthetischer Herkunft enthalten. 

Als Beispiele fur Verdickungsmittel seien handelsubliche Alginatverdickungen, Starkeether 
Oder Johannisbrotkemmehlether, insbesondere Natriumalginat fur sich allein oder im 
Gemisch mit modiftzierter Cellulose, wie z.B. Methyl-, Ethyl-, Carboxymethyl-, 
30 Hydroxyethyl-, Methylhydroxyethyl-, Hydroxypropyl- oder Hydroxypropylmethylcellulose, 
insbesondere mit vorzugsweise 20 bis 25 Gewichtsprozent Carboxymethylcellulose, 
genannt. Als synthetische Verdickungsmittel seien femer z.B. solche auf Basis von 
Poly(meth)acrylsauren oder PoIy(meth)acrylamiden sowie Polyalkylenglykole mit einem 
Molekulargewicht von z.B. 2.000 bis 20.000, wie z.B. Polyethyienglykol oder 



-16- 



PolYPioijylenqlykoI Oder die gemischten Polyalkylenfl'ykole aus Ethylenoxid und 
Propylenoxid genannt 

Die Tinten enthalten solche Verdicloingsmittel z.B. in einer Menge von 0.01 bis 2 Gew.-%. 
insbesondere 0.01 bis 1 Gew.-% und voizugsweise 0,01 bis 0.5 G6w.-%. bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Tinte. 

Femer kSnnen die Tinten PufFersubstanzen enthalten, wie z.B. Borax, Borat. Phosphat. 
Polyphosphatoder Citrat Als Beispiele seien Borax, Natriumborat. Natriumtetraborat, 
Natriumdihydrogenphosphat. Dinatriumtiydrogenphosphat, Natriumtripolyphospliat, 
Natriumpentapolypiiospliat sowie Natrlumcitrat genannt. Sie werden insbesondere In 
Mengen von 0,1 bis 3 Gew.-%. voizugsweise 0.1 bis 1 Gew.-%. bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Tinte, verwendet, urn einen pH-Wert von z.B. 4 bis 9, Insbesondere 5 bis 
8.5. einzustellen. 

Als weitere Zusdtze konnen die Tinten Tenslde Oder Feuchthaltemlttel enthalten. 

Als Tenside kommen die handelsublichen anionlschen Oder nichtionogenen Tenside in Be- 
tracht. Als Feuchthaltemittel kommen z.B. Hamstoff oder eine Mischung von Na-Lactat 
(vorteilhaftenweise in Form einer 50 bis 60%-igen wassrigen Losung) und Glycerin und/oder 
Propylenglykol in l\/Iengen von vorzugsweise 0,1 bis 30 Gew.-%, Insbesondere 2 bis 30 
Gew.-%, In den erflndungsgemassen Tinten in Betracht. 

Bevorzugt sind Tinten, weiche eine Viskositat von 1 bis 40 mPa s. insbesondere 1 bis 20 
mPa-s und voi2ugsweise 1 bis 10 mPas aufweisen. 

Weiteihin kSnnen die Tinten noch iibliche Zusalze. wie z.B. schaumdampfende MIttel oder 
Insbesondere Konservierungsmittel. die das Pilz- und/oder Bakterienwachstum hemmen. 
enthalten. Diese werden (iblichenvelse in Mengen von 0,01 bis 1 Gew.-%. bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Tinte, verwendet 

Als Kbnservieaingsmlttel kommen formaldehydabgebende Mittel, wie z.B. Paraformaldehyd 
und Trioxan. vorallem wassrige, etwaSO bis 40-gewichtsprozentige FormaldehydlSsungen, 
Imidazolverblndungen, wie z.B. 2-(4-Thiazolyl)benzimidazol, Thiazolverbindungen. wie z.B. 
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1 .2-Benzisothiazolin-3-on oder 2-n-Oct^-i5othiazoIin-3-on, Jodyerbindungen, Nitrile, 
Phenole, Haloalkylthloverbindungen Oder Pyridlnderivate, insbesondere 
Benzisothlazolin-3-on oder 2-n-Octyl-isothiazolin-3-on, in Betracht. Ein geelgnetes 
Konsennerungsmittel ist z.B. eine 20% Gew.-%ige Losung von 1.2-Benzisothiazolm-3one in 
5 DipropyIenglycoI(Proxel®GXL). 

Die Tinten konnen noch weftere Zu^tze, wie fluorierte Polymere oder Telomere, z.B. 
Polyethoxyperfluoralkohole (Forafac® or Zonyl® Produkte) In einer Menge von z.B. 0,01 to 
1% Gew.-% bezogen auf das Gesamfgewicht der Tinte enthaiten. . 

10 

Im Falle des Tintenstrahldmck-Verfahrens werden einzelne Tropfen der Tinte kontrolliert aus 
einer Duse auf ein Substrat gesprltzt Uebenviegend werden hierzu die kontinuierliche Ink- 
Jet-Methode sowie die Drop on demand-Methode verwendet Im Falle der kontinuierlicHen 
Ink-Jet-Methode werden die Tropfen kontinuierlich erzeugt, wobei nicht fur den Druck 

15 benotigte Tropfen in einen Auffangbehafter abgeleitet und rezykliert werden. Im Falle der 
Drop on demand-Methode hingegen werden Tropfen nach Wunsch erzeugt und gedruckt; 
d.h. es werden nur dann Tropfen erzeugt, wenn dies fiir den Druck eribrderiich ist- Die 
Erzeugung der Tropfen kann z.B. mittels eines Piezo-lnkjet-Kopfes oder mittels thermischer 
Energie (Bubble Jet) erfolgen. Bevorzugt ist der Druck mittels eines Piezo-lnkjet-Kopfes und 

20 der Druck nach der kontinuierlichen Ink-Jet-Methode. 

Zum Gegenstand der vorliegenden Erflndung gehdren somit auch wassrige Tinten, die die 
erfindungsgemassen Fart)stoffmischungen enthaiten sowie die Verwendung dieser Tinten In 
einem Tintenstrahldruckveriahren zum Bedrucken verschiedener Substrate, voizugsweise 
25 von textilen Fasermaterialien, wobei fur die Farbstoffmlschungen, die Tinten und die 
Substrate die oben angegebenen Bedeutungen und Bevorzugungen gelten. 

Die nachfolgenden Beispiele dienen der Eriauterung der Erflndung. Die Temperaturen sind in 
Celsiusgraden angegeben. Telle sind Gewichtsteile, und Prozentangaben beziehen steh auf 
30 Gew.-%, sofem nicht anders vermerkt. Gewichtsteile stehen zu Volumentellen im Verhaltnis 
von Kilogramm zu Liter. 

Beispiel 1 : In ein Farbebad, welches 0,6 Telle des Farbstoffe der Formel 
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onH. 




(101). 

SOaCHaCHaOSOgH 



5,4 Telle des Farbstofiis der Formal 




(102) 



und 60 Telle Natriumchlorid in 1000 Teilen Wasser enthSIt, geht man bei elner Temperatur 
von 60'C mit 100 Teilen eines Baumwollgewebes ein. Nach 45 Minuten bei 60°C werden 20 
Telle loiiziniertes Soda zugegeben. Die Temperatur des Fdrbebades wlrd weitere 45 ly^inutan 
bei eO'C gehalten. Danach wird das ge@rbte Gewebe in Qblicher Weise gespult und 
10 getrodcnet. Man erhSlt eine marlneblaue FSrbung mit guten Echtheitseigenschafien. 

BeisDiel 2 : VerHhrt man wie In Beispiel 1 angegeben, venvendet Jedocti an Stelle von 0,6 
Teilen des Farbstoffe der Fonnel (101) 0,6 Telle des Farbstoffs der Formal 



15 




(103), 



und an Stelle von 5,4 Teilen des Farbstofiis der Formel (102) 5,4 Teile des Farbstoffis der 
Fonmd 
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^ (104). 



so erhalt man ebenfalls eine marineblaue Farbung mit guten EchtheHseigenschaften. - 

5 BeisDiele 3 bis 59 ; VerShrt man wie in Beispiel 1 angegeben, venwendet jedocii an Stelie 
von 0,6 Tenen des Farbstoflis der Fonnel (101) 0.6 Teiie des Farbstoffis der allgemeinen 
Fonnel 




10 

worin D\ und D% Jeweils dem in Tabelle 1 aufigefuhrten Rest entspricht und diesen Resten 
die in Tabelle 2 genannten Bedeutungen zulcommen, so ertialt man ebeniialls marineblaue 
Fdrbungen mit guten Ectitheitseigenschaften. 

15 Tabeiie 1 : 

Bsp. bV D^xy Farbton 



3 


Dii 


Dii 


marinebiau 


4 


Dl2 




marineblau 


5 


Di3 


Di3 


marinebiau 


6 


Dm 


Di4 


marineblau 


7 


Di5 


Die 


marinebiau 


8 


Die 


Die 


marineblau 


9 


D,7 


Dl7 


marineblau 


10 


Di8 


Die 


marineblau 
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11 Dig marineblau 

12 D20 D20 marineblau 

13 D21 D21 marineblau 

14 D22 D22 marineblau 
5 15 D23 D23 marineblau 

16 D24 D24 marineblau 

17 D25 D25 marineblau 

18 D2B marineblau 

19 D10 D12 marineblau 
10 20 ' D12 D10 marineblau 

21 D10 Di3 marineblau 

22 Di3 D10 marineblau 

23 D10 D20 marineblau 

24 D21 Di3 marineblau 
15 25 D10 Di4 marineblau 

26 D10 D16 marineblau 

27 D10 D16 marineblau 

28 D10 Di7 marineblau 

29 D10 D18 marineblau 
20 30 D10 Di9 marineblau 

31 D10 D21 marineblau 

32 D10 D22 marineblau 

33 D10 D23 marineblau 

34 D10 D24 marineblau 
25 35 D10 D25 marineblau 

36 D10 D26 marineblau 

37 Di3 D20 marineblau 

38 Di4 D11 marineblau 

39 D29 D32 marineblau 
30 40 D29 D30 marineblau 

41 D29 D10 marineblau 

42 Dag D31 marineblau 

43 D33 D33 marineblau 

44 D28 D28 marineblau 
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45 


Da 


U27 


msrinohlsii 1 
rnam icuiau 


46 


Dio 




nr^a ri no hi sii 1 

rncuiriouiau 


47 


Dio 


D3I 


fmorinohlciii 

rnann6Uiciu 


48 


Dii 


D3I 


rnannouiau 


49 


D31 


D11 


nianneuiau 


50 


D33 


D11 


rnanneuiau 


51 


D34 


D34 


fnanneDiau 


52 


D21 


D34 


rnanneDiau 


53 


D34 


D21 


manneDiau 


54 


D34 


Dio 


marineblau 


55 


D10 


D34 


marineblau 


56 


D31 


D31 


marineblau 


57 


D10 


D33 


marineblau 


58 


Di3 


D32 


marineblau 


59 


Dl9 


D21 


marineblau 



Tabelle 2 : 
20 D^ 




SO2-CH2-CH2-OSO3H 
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HO.S 



Dl3 = 




^ // 



-SO2-CH2-CH2-OSO3H 



HO3S. 



Di4 = 




Di6= ^ ^ — CONH-(CH2)2-S02-(CH2)2-CI 




HO3S 



Di6 = 



5 Di7 = 




^— CONH-(CH2)2-S02-(CH2)2-CI 



CONH-(CH2)2-S02-(CH2)2-OS03H 



HO3S. 



Dl8 = 



^ ^— C0NH-(CH2)2-S02-(CH2)2-0S03H 



CONH-(CH2)2-S02-(CH2)2-OS03H 



OCH 



□20 = 




SO2-CH2-CH2-OSO3H 



OCH 
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P22 = 



OCH 




SO--CH,-CH,-OSO-H 



□23 = 




SOa-CHa-CHg-OSOgH 



Da4 = 



O3H 




O2-CH2-CH2-OSO3H 



□25 = 




SO2-CH2-CH2-OSO3H 



5 026 = 




2-CH2-CH2-OSO3H 



SO3H 



Dzr- 



C ^NHCO-(CH2)3-S02-(CH2)2-CI 



HO3S. 



□28 = 




NHCO-(CH2)3-S02-(CH2)2-CI 
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HO3S 

□34= <^_} 



SO2-CH2-CH2-OSO3H 



BeisDiele 60 bis 62: Verfahrt man wie in Beisplel 1 angegeben. verwendet jedoch an Stelle 
von 5,4 Teilen des Farbstofls der Formel (102) 5,4 Teile des Farbstoflis der Formal 



60 



(pO-CHBr-CHg-Br 




CI 



"°3S HO3S' 



I H H 



pHjCHa-OtSOgH 
,SO, 



(105). 



SO,H 




15 so erhalt man ebenlialls marineblaue Farbungen mit guten EchtheHseigenschaiten. 
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5 



10 



PaterrtansorOche 

1. Farbstoffmischungen, dadurch gekennzeidinet, dass s!e 
mindestens einen FarfostofF der Formel 

OH 

D,— N = N— (1) 

N=N — 

zusammen mit mindestens einem FarbstoffF der Formel 

OH NH2 

1 , 1 , 

D3 

enthalten, worin 

Ri und R2 unabhangig voneinander jeweils Wasserstoff Oder gegebenenfalls subsUtuiertes 
Ci-C8-Alkyl bedeuten, 

(R3)m und (R4)m unabhangig voneinander jeweils fur 0 bis 3 gleiche oder voneinander 
15 verschiedene Substituenten aus der Gruppe Halogen, Ci-C4-Allcyl, Ci-C4-Alkoxy, Carboxy 
und Sulfo stehen, 

Di und D2 unabliangig voneinander jeweils den Rest einer Diazokomponente der Benzol- 
oder Naplithaiinreihe bedeuten, 

r und s unabliangig voneinander jeweils die Zahl 0 Oder 1 sind, und die Summe aus r -1- s die 
20 Zaiil 1 Oder 2 ist, 

Yi und Y2 unabliangig voneinander jeweils ein fiaserreaktiver Rest der Formel ' 

-SO2-Z (3a). 
-NH-CO-(CH2)m-S02-Z (3b). 
25 -CONH-(CH2)n-SOr-Z (3c). 
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-NH-CO-CH(Hal)-CH2-HaI (3d). 

-NH-CO-C(Hal)=CH2 (3e) Oder 

Hv />-T (3f) 
X 

sind, worin 

5 X Halogen, T unabhangig die Bedeutung von X hat, fOr einen nicht-ffasen^kUven 
Substituenten Oder fQr einen ffaserreaictiven Rest der Formel 

-NH-(CH2)2<rS02-Z (4a). 

10 -NH-(CH2)m-0-(CH2)m-S02-Z (4b), 



— N 




^ ^ (4c). 



SOj-Z 



(^3H)w 

— NH-^ S>> (4d)oder 
^— ^C0-NH-(CH2)2^-S02-Z 

^— ^NH^O-Q 

steht, 

15 (R5)o« fur 0 bis 2 gleiche Oder voneinander versdiiedene Substituenten aus der Gruppe 
Halogen, Ci-C4-Allcyt, Ci-C4-Alkoxy und Sulfo steht, 

Z Vinyl Oder einen Rest -CHz-CHz-U bedeutet und U eine alkalisch abspaltbare Gruppe ist. 
Q fOr eine Gruppe -CH(Hal)-CH2-Hal Oder -C(Hal)=CH2 steht, 
m und n unabhangig voneinander die Zahl 2, 3 Oder 4 sind, und 
20 Hal Halogen ist, wobei 

mindestens einer der Reste Yi und Y2 einen Rest der Formel (3f) bedeutet. 
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2. Farbstoffrnischungen gemass Anspaich 1 . dadurch gekennzeichnet, dass 
Ri und R2Wasserstoff bedeuten. 

3. Farbstofiniischuhgen gemass einem der Anspruche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet^ 
5 dass Di und D2 unabhangig voneinander jeweils einen Rest der Formel 



bedeuten, worin 

1 0 (Re)^ fur 0 bis 3 glelche oder voneinander verschiedene Substituenten aus der Gruppe 
Halogen, Ci-C4-AIkyl, Ci-C4-Alkoxy, Carboxy, Nifro und Sulfo steht, und 
Y3 fur einen Rest der Fonmel (3a), (3b), (3c), (3d), (3e) oder (3f) gemass Anspruch 1 steht. 

4. Farbstoffrnischungen gemass einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
15 dass Di und D2 unabhangig voneinander jeweils einen Rest der Formel 




3 



(5) 




(5a), 




'0-1 



(5b). 




(SO3H), 



'0-1 



(5c),. 
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^CO-NH-(CH2)„-S02-24 



(5d) Oder 




SO3H 



(5e) 



3a 



bedeuten, worin 



5 (R6a)a.2 fur 0 bis 2 gleiche oder voneinander verschiedene Substituenten aus der Gruppe 
Halogen. Ci-C4-Alkyi, Ci-C4-AlkQxy und Sulfo steht, 
Ysa fur a,p-Dibrompropionylamino Oder OrBromacryloylamino. 
m die Zahl 2 Oder 3, 
n die Zahl 2 Oder 3, und 

10 Zi. Z2, Zs und Z4 unabhSngig voneinander Vinyl. P-Chlorethyl oder ^Sulfatoethyi bedeuten. 

5. Farbstofhmischungen gemass einem der Anspruche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet. 
dass Ri und R2 Wasserstoff sind. 
Di ein Rest der Formel 




(5aa) und 



D2 ein Rest der Formel 




(Sab) 



SO3H 



20 



bedeuten, worin 

Rea und Rgb unabhangig voneinander jewells Methyl oder Methoxy bedeuten, und 

Zia und Zib unabhangig voneinander jeweils Vinyl, ^-Chlorethyl oder p-Sulfatoethyl sind. 
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6. Farbstoffmischungen gemass einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Farbstoff der Formel (2) ein Farbstoff der Formel 




5 ist, worin 

(R3)o-2 und (R4)o.2 unabhangig voneinander fur 0 bis 2 gleiche Oder voneinander 
verschiedene Substituenten ausgewahtt aus der Gruppe Ci-C4-Allcyl, Ci-C4-Alkoxy und Sulfb 
stehen, und 

einer derfaserreaktiven Rests Yi und Y2 ein Rest der Formel (3a), {3b), (3c), (3d) Oder (3e): 
10 ist, und der andere der faserreaktiven Reste Yi und Y2 einen Rest der Formel (3f) bedeutet, 
wobei fur die feserreaktiven Reste der Fomiein (3a), (3b), (3c), (3d), (3e) und (3f) die 
Bedeutungen gemass Anspaicli 1 gelten. 

7. Venvendung der Farbstoffmischungen gemSss einem der Anspruche 1 bis 6 zum Farben 
15 Oder Bedrucken von hydroxylgruppenhaltigen Oder stickstoffhaltigen Fasermaterialien. . 

8. Verwendung gemSss Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass man cellulosehaltige 
Fasermaterialien, insbesondere baumwollhaitige Fasermaterialien, farbtoder bedruckt. 

20 9. W3ssrige Tinten, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
eine Farbstoflmischung gemiss Anspmch 1 enthalten. 



25 



10. Verwendung der wassrigen Tinten gemass Anspruch 9 in einem Tintenstrahldiuck- 
Verfahren zum Bedrucl^n von hydroxylgruppenhaltigen oder stickstoffhaltigen 
Fasermaterialien. 
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Zusammenfassung 

Farbstoffmischungen, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
mindestens einen Farbstoff der Formel 




zusammen mit mindestens einem Farbstoff der Formel 




enthatten, worin 

die RestB die im Anspruch angegebenen Bedeutungen haben, eignen sich bei gutem 
Aufbauverhaiten zum Farben Oder Bedrucken von cellulosehaltigen Fasermaterialien und 
ergeben Farbungen von tiefer Nuance mit guten Echheiten. 



4 
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